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@ Emulgatoren 

® a.Srhe^LycToa.iphatischon oder arcatischen 
Polyisocyanaten und 
b) sauren Estern der Phosphorsaure. 
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Beschreibung 
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Die vorliegendeErfindungbetrifftEmulgatoren (E) aus 

a) aliphatischen, cycloaliphaUschen oder axomatischen Polyisocyanaten und 

b) saurenEsternderPhosphorsaure. 

verbessernde Dispersion eingemischt wird. ttp a 206 059 oder der EP 486 881 hergestellt sind, ist ein f**™* 

entsprechend langererMischzeiten T ^ suneen von hydrophil modifizierten Isocyanaten in to die 

Bin leichteres En^J^J^^^^SSto. Diese Systeme haben jedoch den NachteU, daB 
S^Se^uS's^^ingeschteppt ^ p olyisocyanat zur Verfugung zu sleUen, das mil geringe- 

^^^^^^ 

. ^ ^/^r»r^vrloaliDhatischenDiisocya 
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on besonderem Interesse sma uoucnc aupi.— 

^ittlereNCO-Funktionalitatvon2,5bis 3. voraiMweise von Hexamethylendiisocyanat oder Isopno- 



Kohlendioxid herstellbar. 
(0 Uretonimin-modifizierte Polyisocyanate. 
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Snete pLphorsaureester (b) sind solche der Fomel (I) 



(HO),(RO) 3 -,P=0 (I) 



to 

r^L^*C,-K>C,,MM,C»clo^ 

rnitlsocyanTr^^ 

Besonders bevorzugt lerten sich die Reste K 
hen beispieisweise fur solche der allgemeinen Formel (11) 

OH-CCH 2 .CH r O) m -(CH2-CH(CH 3 )-0) n -R' 
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R' U = Cr bis C20-, bevorzugt Ci<r bis CVAlkyl 
m = 1 bis 50 
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m = 1 D1S D\J . 

n = 1 bis 50. „ , ^ . m , «H,-CH,-0) m und (CH 2 CH(CH 3 )-0) n konnen sowohl stati- 

Die Wiederholurigseinheiten im Rest der Formel (II) -(CH 2 CH 2 KJ )xa 

Form einer Mischung einzusetzen, enthaltend 

' ISSSS^^ Oder arotttatiscne Polyisocyanate (B), welche gieich oder verscnieden sind von 
denen, aus den'en der Emulgator (E) aufgebaut 1st. ... 

„ • • n in Uetrachl die auch zur HersteUung des Emulgators (E) e.ngesetzt 
AlsPolyisocyanate(B)konunenalled.e J en.geninBetracht,dteauc 

Ctopf-. wi. C»box,l», Solon,,. *«K3=> - *» ■«"»—** IT*™ 
^^t^SCSSS ST- C00M«- „. 8 «, . ~ o-r 

net sind z. B. Trialkylamine wie Triethyiamin. 
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KeA^nekanneninsolchenMengenzugese^^ 
ren Gruppen des Ph^phoKau^^ neu^s.^md^ ^ ^ ^ gegeniiber NCQ inerte 

insbesondere cycliscne Carbonate, Amide oder Lactam zu ve, 

latest* die M ^^ 

der Herstellung der Emulgaloren (E) erfolgen. Zusatzmittel, d. h. als Vemetzungsmittel, fur wafirige Poly- 

MeWasseremulgierbarenPoly.socyanateetgne^^^^ polymerisierten Polymeren. S» 

merdispersionen, insbesondere ^ 

eignen sich besonders als Zusatzmittel fur ^^^f^^ polymerisierten Polytneien. 

ger Dispersionen insbesondere von Pol y^^ o ^^f v ^S werde „ ( s . z, B. DE-A-44 15 451). 

Sie konnen auch alleine, z. B. zur Ausrustung von Textilien ve ^ n °" ^ Dispersionen von Polyurethanen oder ra- 
Die Vermischung der Wasseremulgierbaren Po ^Th jSS^bungllr.*^ 

dikalisch polymerisierten Polymeren soUte mcht fruher als 48 h vor aer Bescn s, 
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KailSClJ pjiyiUW*i>lWll.wll a — ^ 

lie auf . 

Beispiele 
Polyisocyanat PI I 

rri :ic Hpr Tsocvanateruppen von HDI hergestelltes, Isocyanuratgruppen aufweisendes Po- 

Vergleichsbeispiel (nach EP 206 059) 
90 Tttle PI 1 werden mit 10 Teilen eines auf Methanol gestagen Polyedtylenoxidalkohols des Molgewiehts 

19.1 Gew.-%. 

Beispiel 1 

23°C von 6300 mPas. 

Beispiel 2 

45 

20 g eines Gemisches von Mono- u™^ 1 ™ 1 * 1 ?^"* V K . wr on ^ i^g oeriihrt. 
50 23°C von 9000 mPas. 

Beispiel 3 

23°C von 6700 mPas. 
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Prufung 

Dra bt-Tropfen-Ve^ 

EtSn^tmHdemDurchmesservonca.120 
mes^ebogen-DerHaken-^ 

t^^^T^^^ inTabelle 1 wiedergegeben. 
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Tabelle 1 



Messung 


Vergleicli 


Beispiel 1 


Beispiel 2 


Beispiel 3 




(sec) 


(sec) 


(sec) 


(sec) 












1 


600 


330 


140 


115 


2 


510 


340 


150 


110 


3 


590 


320 


165 


120 


4 


570 


240 


150 


100 


5 


500 


280 


145 


110 












Mittelwert 


550 


302 


150 


111 



Patentanspriiche 

1. Emulgatoren (E) aus 

a) aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen Polyisocyanaten und 

b) sauren Estern der Phosphorsaure. 

2. Emulgatoren (E) nach Anspruch 1, wobei es sich bei dem Polyisocyanat (a) um Isophorondiisocyanat, Hexame- 
thylendiisocyanat oder davon abgeleitete Polyisocyanate handelt. 

3. Emulgatoren (E) nach Anspruch 1 oder 2, wobei es sich bei dem sauren Ester der Phosphorsaure (b) um eine \fer- 
bindung der Formei (I) 

(HO) x (RO)3_ x P=0 (I) 

mit 

x = 1 oder 2 und 

R = Alkyl, Cycloalkyl, Aryl, Aralkyl, 

wobei die Gruppen R auch durch die Heteroatome O, N oder S unterbrochen und im Falle von x = 1 gleich oder ver- 
schieden sein konnen, handelt. 

4. Wasseremulgierbare Isocyanate, bei denen es sich um Emulgatoren (E), oder Mischungen aus Emulgator (E) und 
Polyisocyanaten (a) oder (B) handelt, die einen Gehalt an Gruppen, abgeleitet von sauren Estem der Phosphorsaure, 
von 0,02 bis 3 mol pro kg Emulgatoren (E), oder, falls die Emulgatoren (E) als Mischungen mit Polyisocyanaten (a) 
oder (B) vorliegen, pro kg dieser Mischungen, en thai ten. 

5. Wasseremulgierbare Isocyanate gemaB Anspruch 4, enthaltend 1 bis 6 mol NCO-Gruppen pro kg. 

6. Mischungen aus 

- Wasseremulgierbaren Polyisocyanaten gemaB Anspruch 4 oder 5 und 

- wasserigen Dispersionen von Polyurethanen oder radikalisch polymerisierten Polyrneren. 

7. Verfahren zur Beschichtung, Verklebung oder Impragnierung von Gegenstanden mit einer Mischung gemaB An- 
spruch 6, wobei man die Vermischung der wasseremulgierbaren Polyisocyanaten und wasserigen Dispersionen von 
Polyurethanen oder radikalisch polymerisierten Polyrneren nicht fruher als 48 h vor der Beschichtung, Verklebung 
oder Impragnierung von Gegenstanden mit dieser Mischung vornimmt. 

8. Gegenstande, welche nach dem Verfahren nach Anspruch 7 hergestellt sind. 



